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IX. Hermanni Boerhaave, A.L.M. 
Pbilofopb. & Med. Z)o8. Medicinae in 
XJniverfitate Leidenfi Profejf. Colleg. 
Cbirurgic Pr&f. Reg. Soc. Lond. 
necnon Reg. Scient. Acad. Parifienf. Soc 
^Mercurio Experimenta. 

Pars II.* 

OBfervationcs de Mercurio quafdam anno pra> 
terito confcripfi, quibus conftitit argentum vi- 
vum, quamvis continuo fe in alia corpora mutare vi- 
deatur, propriam, per quam immutabile eft, faculta- 
tem miro modo retinere. Hafce Literatae, qua; in 
Anglia fub Britannici Regis floret aufpiciis, Societati 
obtuli Obfervationesj et ultra fpem meam digna; 
judicata; funt, qua; inter Atta illuftriffimi Sodalitii 
publicarentur. Unicum in ifto Scripto mihi fuit pro- 
pofitum, operationes a me de Mercurio inftitutas, et 
qua; ex iifdem producebantur, fide & accurate 
narrare j quo Le&ores a labore & fumptu ad eafHefJi 
repetendas neceffariis liberarem. Idem jam quoque 
mihi eft Confilium, ut Academiae maximis Regis Chri- 
ftianiflimi beneficiisornataeexperimenta,quae deeadem 
re perfeci, offerrem. Ambas Differtationes confe- 
rendo, de fide Sc accurata antiquorum verorumque 



* VidePart. I. Philof. Tranfa&. N° 430. p. 14?,. & feq, Partem 
Tianc II. in A&. R. Scient. Acad. Parif. 1734. Gallice editam, tatine 
.vertit C. M. R, S.Secr. 

Al- 
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Alchemiftarum fubtilitate in his,quae de Mercurio dixe- 
rint, judicium facere poterimus, videbimufque fimul 
diligentiam nlagnartt prudentiamque neceffarias' efle 
ad fenfaeorutn explicanda, vel ad cenfuram de iis jufte 
ferendam. Spero etiam Chemiae ftudiofos cautos red- 
dere, ne facile decipiantur per do&rinam iftam vagam 
Alchemiftarurh hodiernorum, qui nihil boni vel folidi 
rette fapiunt, & qui artem non poffident aliani,, quam 
qua aurum ipfiffimum per fallacias foas extorqueant 
ab iis, quos adducunt ut credant fe poflfe veram auri 
conficiendi methodum ipfos- docere. Quod de ar- 
genti vivi immutabilitate, fimplicitate & proprietatibus 
fingularibusanteademonftravi; denique confirnfaturas 
fum. Do&o, uti eft, Veftro, Sodales, caetui conVenit 
dijudicare de ufu & veritate hujus fcripti; ciii exami- 
nando ut momenta aliquot otiofa impendatis, et ne- 
gotia paulifper remittatiSj vos rogo. Scio equidem 
vobis raro vacarej et brevis effe, quantum potero, 
eonabor. Rem aggredior» 

r. 

Argentnm vivum purum, quaie venale pierumqiie 
reperitur penes Mercatores Societatis Amftelaedamerifis, 
diudigeftum fuper ignem, non mutatur in metallum. 

O P ER AT IO. 

Hydratgyrus hicce diftffiatus nullam reliquit fecem. 
Deinde admiftus aceto diftillato, & fali marino, & per 
diutmum tempus agitatus, purus remanfit. Premebam 
per Alutamj libramque ejufdem altae mundae infun- 
debam phialae, cujus os obturabam cono chartaceo, alia 
chartaad collum phialas bene ligata iterum cooperto, quo 

millus 
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nullus pulvis intrare poffet, Aer vero libere ingrcde- 
retur vcl exiret : imponebam Furno ad calorem conti- 
nuum, qui ad Thermometrum D. Fahrenheyt fupra 
gradum centefimum a i^ Novembris 1718. ufque ad 
23 Maii 1734. fovebatur. Reperiebam tunc Mer- 
curium hunc in hac phiala fluidum cum pauxillulo pul- 
veris nigri in fuperficie ; pulvis hicce in mortario tritus 
in mercurium revivifcebat. Totum hocce Argentum 
vivum immittebam in Retorta vitrea munda diftillan- 
dum, augendo ignem verfus finem, donec Retorta fere 
candida fieret. Nihil omnjno remanfit in Retorta, 
Mercurius enim exiverat fine ulla fenfibili mutationc. 

COROLLARIA. 

1. Ignis ad gradum & per tempus fupradida nihil 
rnutat de fluiditate, volatiiitate, nec de natura Hy- 
drargyri in vas, ubi aer libere^ accedit, immiffi : neque 
Ulla fafta eft feparatio puri ab impuro. 

2. Nec fadta eft ulla metalli minimaquantitatc fenfi- 
bilis Generatio. 

3. Multo minus Argenti vel Auri. 

4. Nihil de Mercurio per hanc operationem fixatum 
cft Annos 1 f & 4 continuatam ; nec minimum appa- 
ruit initium fixationis metallica;, ne plumbi quidem ; 
quod tamen, ut aiunt qui fe hoc optime fcire glori- 
antur, metallum debet ab hac operatione primum 
formari. 

f . Operatio hatcce nullatenus favet opinioni affir- 
mantium, quod ex Argento vivo uti materia, & ex 
igne uti fulphure figcnte, per digeftionem unitis, 
formentur metalla. 

Y y 6. Vi 
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o, Vicktur omnino probabile omnes fimiles cum 
argento vivo fincero vulgari inftitutas Operationes nul- 
latenus his, qux deiis polliccntur Au&orcs, refpondere, 
cum pauxillum iftud pulveris nigri, de quo locutus 
fum, fit levius Mcrcurio, cujus fuperficiei fupernatat, 
& facillime iterum in Mercurium redeat : videte, 
quae de ftmiM pulvere nigro e Mercurio per mo- 
tum folum edufto in A£t. Philofophic. Regalis Soci- 
etatis Londinenfis, N° 43 Q. dixi. 

7. Non conftat vivum in fodinis Argentum poffe 
in rem quamcnnque Metallicam mutari per a&ionem 
folam caloris fubterranei per diutinum tempus agentis, 
& in locOi quo Aer libere accedit. Nam Calor in 
locis, ubi venx metallicx reperiuntur, raro fuperat gra- 
dum 701«. Inquiunt quidem opus effe mille Annis ad 
hunc effe&um producendumj quomodo autem ho 
mines, aevi adeo brevis, hoccerto fcire potuiffent l 

8. Quoad Sulphur, quod unum effe de principiis 
metallorum crediderunt Alchemiftaz, & de quo dicunr, 
quod argenti vivi elementa confociet, quo corpus foli- 
dum fiat fixumque ad ignis gradum, qui illud fundati 
& malleabile reddat; hocce, inquam, fulphur videtur 
omnino differre a materia ifta luminis.feu ignis, quam- 
vis ignis folus fit unicum miram hanc inter fulphur & 
Mercurium unionem producendi inftrumentum. 

Nihilominus in hac operatione libere ad Mercurium 
admittebatur Aer, & diceretur forfan, hoc ipfum effe, 
quod ignis a&ionem impediat, eo magis quod afferant 
Alchemiftaz, aera crudum impedire cottionem fophi* 
cam ; hoc me ad fequens experimentum, quod reci* 
taturus fum, faciendum induxit. 



II. Ar- 
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II. 

Argerttum vivum per tempus infra memoratum, 
digeftioni in vafis probe occlufis commiflum, non 
producit ullum Metallum. 

O P E R A T I O. 

Hydrargyrum purum vafi immittebam Vitreo conico 
fundi plani, quali ad argenti & auri feparationem utuntur 
DocimaftaveumqueexpOnebamcalori ioograduuma 6 
Decembris 1732. ufque ad 8 Julii 1733. Vafe femper 
obturato, Mereurius nullam notabilem paflus eft muta- 
tionem; accipiebam hujus uncias 6, quas vafi praece- 
dentis fimili indebam, inque os ejus inferebam cdllum 
phial* fubverfasj vafis non ^tmul lutatis, eum per 4 
dies igni arena; adeo fervido, ut afccndere inciperet 
Mercurius, exponebam, quo fcilicet expellerem to- 
tarii, quam continere potuit, humiditatem, Cum nc 
vel minimum fuperefle mihi videretur humiditatis fig- 
num, lutabam exa&e locum, ubi ambo vafa coapta- 
bantur. Mercurium exponebam igni arenai vidlcrtto 
fatis, qui eum leniter afcendere defcendereque coge- 
ret 3 hunc caloris gradum ufque ad 29 Januarii 1734 
contrnuabam: in fundo vafis nil inveniebam prattcr 
Mercurium fluidum pulvcre nigro levi & fubtili mo- 
•dice coopertum, nihil fixi, nihil praecipitati, licet aquac 
cbullienti proximior eflet caioris gradus. Deinde 
huncce Mercurinm transfundebam per mundum fic- 
chHmum chartaceuminfundibulum, cujusorifkium in- 
ferius aegerrime crinem tranfmitteret. Mercurius fin- 
ceriflimus tranfiit per foramen iftud parvulumj & in 
parietibus & circum foramen infundibuli manfit pau- 

Y y 2 xillurn 
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xillum nigri, quod, in Mortario fcritum, in Mer- 
curium rcdiit. Mcrcurium illum fic depuratum 
in Retorta vitrca munda diftillandum impone- 
bam igni arcnae, & juxta fincm igni fuppreflionis j 
nihil omnino fixi in fundo Retortas remanfit ; aliquan- 
tulo fluidius quam antea apparuit Argentum vivum^ 
fed alias nullo modo mutatum. 

COROLLARIUM, 

Hinc eadem, quas de praecedenti experimento, con* 
cludenda funt ; & fi illis, qux de eadem re in Tranfact. 
N°. 430. fcripfi, conjungantur, apparebit clare Argen- 
tum vivum natura fua per motus mechanicos, per 
Diftillationes Digeftionefque defcriptas: immutabilc 
efle. Ex hifce omnibus infero, quod Chemiftas 
abftinere poflint ab inutili harum operationum repe- 
tendarum labore, quo Mercurium fixare, vel in corpus 
aliud quodlibet mutarcnituntur; iifque infuper confulo, 
»t diffidant ignaris, multa hujufmodi inepta pollici- 
tantibus, inter quos minus peccant, qui alienis. im- 
penfis experimenta periclitari conantur. 

Experimentorum aliorum, quae de metallis inftitui, 
haud minus quam pracedentia, laborioforum feque- 
lam declaraturus fum. Diu laboravi, ut certo fciam, 
an verum fit pofle metalla per artem refolvi in Ar-^ 
gentum vivum, & in aliud principium; plurimi Au- 
£tores adeo diftin&e & tot in locis hoc. affirmant, ut 
de re ipfa dubitandi nulla mihi videretur caufa : Rem 
credebam fidei iftorum Au&orum ; fed.ut oculis pro- 
priis convincerer, tentamcntum plumbi feci. Clariffi- 
mus Joh. Baptifta van Helmont (poteft. Medicam. 
4. 40.) ait ; " Senfi, inquam^ cruditatem Saturni, pin- 

li guedine 
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" guedine fixorum {alium folubilem, folo quandoquc 
" igne carptim delebilem, ficque dividi compofiti 
" partes, crudumque Argentum vivum currere per- 
"• mitti. " Filius ejus Francifcus Mercurius van Hel- 
mont dicit, " Quando plumbum folvitur ab Alcalibus 
" & Salibus, vel Oleis, qua: Sulphur ad fe trahunt, 
" & id a corpore feparant, plumbum hifce modis 
" mutatur in Mercurium volatilem, fluidum, qui 
" ignem haud amplius pati poteft uti antea, fed fri- 
" gidus eft & fluidus inftar aquae; exuta forma metallica. 
" iiVide-, The Paradoxical Difcourfes of F. M. van HeU 
" mont,London, i<S8f. in^ V0 -PartII. §. 22. p. m."*) 
jfoachimus Becherus idem affirmat, fpondetque fuc- 
ceflum plurimis, quae ad hanc rem defcribit, experi- 
mentis (vide Collettanea Quingentorum Experimen- 
torumi, a.p. 310. ad 333). Ecce clare & breviter quar 
de hac re, adhibito taediofo maxime & diuturniflirho La- 
lore, didici. 

O P E R A T I O. 

Solvebam tantum Cerulfe purac, quantum diflblvi 
potuit, in fpiritu nitri ab aqua fextupli ponderis di* 
lUto ; filtrabam hanc folutionem, quae clara admodum 
inventa eft. Ex hoc liquore vafi mundo vitreo in- 
dito, ad calorem lenem infpiflato, deinde in loco 
frigido ad quietem rcpofito, formatae funt Cryftalli, 
quarum fumebam.uncias quatuordecim, quas in mor- 



* When Lead is diflblved by Alkalies, and Salts or Oil, which take 
in the Sulphur, and feparate it from the Body, the Lead by this Means 
becomes changed into a volatile running Mercury, which can no more 
endure the Fire, as before, but is cold and running like Water, and 
without a metalline Forrn. 
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tario vitreo cum piftillo vitreo in pulverem redigcbam. 
Huncce pulverem in Aqua pluviali puriflima folve- 
bam, folutionemque diluebam triplici Aqua? pluvi- 
alis quantitatei dcindc Solutionem aliam filtratam 
& clariflimam cx Sale Ammoniaco in Aqua pluviali 
fattam lente & caute affundebam : Miftura fit inftar 
La&is candida, &. plumbum ftatim praecipitatur, uti 
accidit Argento in Aqua Forti foluto, ftmul ac admi- 
fceatur Sal Ammoniacus. Pulvis in fundo pracipitatus, 
qui albus fuit Nivis inftar, plurima aqua lotus, deindc 
ficcatus, valde infipidus extitit, unciafque 18 cum \ 
pependit. Uncias 6 pulveris hujus albi ficciquc Uri- 
nali vitreo mundiflimo indebam, infundebamque ad 
altkudinem duorum digitorum fupra hunc pulverem 
lixivium fortiflimum e calce viva cineribufque clavel- 
latis confectum, quod in phiala bene ciaufa plures Aii- 
nos confervavef am : deinde urinale charta bibula circa 
ipfius colkrm bene ligata tegebam, ponebamque in 
furno putrefa&ionis ad calorem graduum 96. & ibi re- 
linquebam a 6"to. Februarii i/32.ufque ad 13*11. Augufti 
ejufdem Anni tentaturus, an haec miftura Aeri cxpo- 
fita putrefacHonis calore mutaretur; nihil inveniebam 
praeter maflam albam, qtwe falem fapuit rcda&a in pul- 
verem* quem Retortae vitreae luto ex Argilla Arenaque 
compofito loficatae indebam : hanc urgebam igne nudo» 
donec candefceret, cundemquc calorem tres horas 
continuabam: Afcendit in Retortae collum albae fuli- 
ginis pauxillum, nihil autcm omnino Mercurii, & in 
fundo remanfit Matcries fragilis femivitrificata colore 
cinereo ; hanc redigebam iterum in pulverem ejufdcm 
colorisj. quem in Mortario cum Salis alcalini fixi caicif- 
que vivac lixivio diu conterebam, ficcabamque iterum 
jgni lento 5 novum Alcali affundebam, caloriquc 96 

graduum 
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graduum a 1%™°- Augufti 1732. ufque ad ifO&obm 
1733. exponebam, terendo quotidie in mortario vi- 
treo, in quo eontinebatur, quod charta folummodo 
tectum Aerea liberum admittebat. Erat tunc albus 
ficcus & acer pulvis; qui poft idem Lixivium denuo 
afFufum, tritus in paftam redigebatur ; putrcfaclioni ob- 
jiciebam, uti fupra, fajpius terendo, a dic fupra memo- 
rato ufque ad 2i m ' Februarii 1734. Tunc erat mafia 
falina, alba, marinique falis fapori proximior. Poftquam 
tsrita efiet, & Aqua probe lota lentiflimeque ficcata, 
pulverem; inveni album infipidifllmum ; Retorta; im- 
mittebanv quam retinebam per plures horas in igne 
maximo, quem pati potuit vitrum lutatum: 20 mo - 
Maii 1734. nullus exivit Mercurius; collum retorta:. 
tinttum eft diverfis coloribus; maffa, qux in fundo 
manfit friabilis, exhibuit etiam colores diverfos lami- 
iiatim difpofitos, & uncias f cum drachmis 6 & {■ pe- 
pendit # pulvis, in quem fuit redacta, tritus ruforum 
einerum colorem praebuit. 

S g h o l 1 u M. 

Plumbum erat primo in. hac operatione Ceruffa, pe- 
netratum nempe & vapore aceti folutum, in calccm 
albam & dein in pulverem fubtilem reda&um. Solu- 
tum erat in Spiritu nitri diluto, ficque factum eft plum- 
bum Liquor clariflimus abfque colore, guftu dulci, 
in quo redattum divifumque eft in partcs minutifli- 
mas. Tertio Sal Ammoniacus folutus, qui affunde- 
foatur, expellendo Spiritum Nitri, in ejus locum fubfti- 
tuit Spiritum Salis marini, & fe intime uniendo parti 
plumbi metallicae difpofuit eam, quantum poflibile, ad 
feparationem Mercurii a parte metallica expediendam, 

fecundum 
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fecundum corura, quos optime fcripfiCe de his rebas 
credimus, opinionem ; feparandi enim Mercurii a Me- 
tallis proprietatem fali Ammoniaco imprimis & ma- 
rino attribuunt. Quarto, Calcei» fic prajparatam, & 
cum Alcali violcntiilimo per feptcm mcnfes in di- 
gcftione retentam debere Mercurium manifcftum red- 
dere vifum eft, abforbendo Sulphur Saturninum : Ni- 
hiiominus, quamvis ignis admotus fuerit magnus, ne 
minimum quidem dedit Mercurii. Quintd, Mafla haec 
diu & forjiter trita, dein admifta novo fortiffimoquc 
Alcali, & per quatuordecem menfes digefta, haud pra> 
buit ullum Mercurii veftigium. Sexto, Trita erat denuo 
cum novoAlcali, & per quinque menfes digefta, adeo 
ut poft omnes hafce Operationes, expofita fuerit fatis 
Alcalici Salis aftioni, ut tempus habuerit feparandi par- 
tem plumbi fulphuream, & ut Mercurius hoc fulphure 
liberatus e mafla hac per ignis vim exprimi potuerit. Ni- 
hilominus, poft omnem hunc laborem, nullum Mer- 
curium cduxit ignis maximus. 

Liquet igitur, quod de facilitate extrahendi Mercu- 
rium e plumbo auda£ter pronunciaverint Auclores, ex- 
perientia haud confirmari. Plumbum nempe, aiunt 
Auctores ifti, metallum eft plurimum Mercurii con- 
tinens, quod per fales refufcitantes fe in Mercurium 
facillime refoivit. Res igitur difficilior cft in aliis 
Metallis. Pollicentur tamen Au&ores hoc fatis fa- 
cile fieri pofle, methodofque prafcribunt parum diver- 
fas ab hae, quam jam decla<r,avi, & qux poft tot la- 
bores me docuit, nullatenus mihi profpere fucceififFe, 
quod promiferant. An iftorum Au&orum de hac re 
aflertiones Obfervationibus fatis nitantur, admodum 
dubito. Adducor potius ut credam, eos de hac re opi- 
nioni proprias magis cefluTe, quam experientiam coia- 

fuluiflc. 
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fuluhTe. Qiridquid jam declaravi, ad Le&orern 4 
labore & fumptibus harum obfervationum repeten- 
darum liberandum ad mininum inferviet, eumque 
impediet, ne fimulata fcientise metallicx principia fa^ 
cile admittat. Optandum eflet quammaxime Chc- 
miftas hofce ingeniofos & laboriofos fucceflum expe- 
rimentorum, qux fpem eorum fruftraverant, flde no- 
bis •dedifle, & operationes, priufquam eas ipii inftitu- 
iflent, nunquam nobis praefcripfifle : quod noftro pepeir- 
ciifet tempori, fumptui, <Sc labori, & inter Scientias 
fuam Chemia fedem brevi obtinuiflet : alioquin, nifi 
valde fallor, ad veritatem, quse unica Inquifitionum 
noftrarum eft meta, nunquam pervenietur. 

III. 
Ifaacus Hollandus fcripfit, Argentum vivum pofle 
e Sale plumbi per acetum diftillatum confe&o faciie 
cxtrahi : cupiens tentamen ex optimo Lithargyro & 
aceto vini diftillato inftituere, fuccum concretum, qul 
fuccus Saturni appellatur, parabam ; uncias 2 calcina- 
bam in vafe vitreo aperto ad ignem lenem a 6 t0 - Junii 
1734,. ufque ad i£ m Julii proximi continuatum. Al- 
bus, qui cxinde provenit, pulvis vltreo piftillo fubti- 
liflime in mortario vitreo tritus erat. Triturabatur ve- 
Iociflime & diu, fubinde aftundendo lixivium Sale 
fko Alcalico violentiilimo, quantum Aqua diflblvere 
potuerit, faturatum. In eodem mortario charta te&o, 
ad calorem a 2i rao - Julii ufque ad 27 Novembris con- 
tinuatum, retinebam. Hic quamprimum ficcatus eft 
pulvis, ut per totum illud tempus trituraretur, curabam 
novo affufo lixivio. Siccando, hume&ando, & tritu- 
rando alternatim per totum illud tempus, ad calo- 
rem 90 graduum retinebam charta te&um. Ultimo 
die materiam hanc ficcam & albam in pulverem non 
palpandum contundebam; quem retortaj vitreae lutata; 
immiffvun, igni per gradus caute au&o, donec can- 
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defceret Retorta, per 4 horas exponebam. Haud ap- 
paruit vel minimus Mercurii globulus, nec in Exci- 
pulo, neque in collo Retortx, in cujus fundo reperta 
eft Maffa aterrima, levis, fpecie pulveris, guftu acerrimi 
Alcali. Die Novembris 28°- fupra fcutellam vitream 
in cella reponebam, ubi ftatim madefcebat; ibique 
ufque ad 8 m - Januarii 1/35. relinquebam. Tunc vero< 
erat hujus materias volumen au&um, tota parte falina 
per Aeris humidi opem in liquorem fponte mutata, 
parteque metallica in fundo fub forma pulveris nigri 
manente. Totum fimul ficcabatur, tam id, quod li- 
quefa&um fuit, quam id, quod non fuit in liquorem 
mutatum ; & miftura hasc reperta eft aterrima. Re- 
tortas iterum immittebam vitrese, & finem verfus igne 
nrgebam, qui totum per 4 horas candefecit. Nec hac 
vice plufquam altera apparuit vel minima Mercurii 
nota, nec m Excipulo nec in Retorta, in cujus 
fundo manfit Materies colore cinericio, fapore ar- 
denti ignis inftar, qroe Aeri expofita ftatim in Liquo* 
rem verfa eft. 

In hac operatione plumbum aceto puro folutum & 
relaxatum, & tali modo difpofitum, ut a fale intime 
penetrari poftet; miftum 8c trituratum cum Alcali 
fixo, cauftico, liquidoj digeftioni expofitum, putre- 
fa&ioni obje&um ; igni violento admotum ; humidi- 
tate Aeris per menfem Philofophicum diftblutumj 
denuo tritum, ficcatum, vehemente igne adacnim, hi- 
hil omnino Mercurii prxbuit. 

Quidnam igitur cogitandum eft de hac re, & de hoCj 
quod circa eam adeo auda&er pronuntiant homines 
creduli, ignavi, vel foli fpeculationi dediti? Operi- 
feus inutilibus, fumptibufque immodicis implicant 
illos, qui diligentias in labore plus, quam Scienti£ 
poflident, «nde exofam reddunt artium pulchernmam. 

Pro- 
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Proficiant alii laboribus 5c fumptibus mels, 5c UtttiKcr» 
ut propriis parcant. 

IV. 
Poftquam ex propria experientia eertus eflem, quod 
ex plumbo Mercurium extrahere Sales refufcitantes ap- 
pellati modo defcripto non poflent ; Quid ipfum ar- 
gentum vivum producere hoc in cafu potuerit, tentare 
volui ; praefertim cum Chemifta; hoc fluidum vocent 
Aquam metallorum, in qua, aiunt, illa moriuntur» 
renafcuntur, & pulchriora, quam antea fuerant, eva- 
dunt. Fundebam igitur in cochleari ferreo mundo 
unciam plumbi; caiefaciebam eodem tempore ia 
cochleari fimili uncias tres argenti vivi puri. Affiin- 
debam deinde Mercurium calefa&um plumbo lique- 
fa&o i commixta funt iliico fimul, & mafiam confti- 
tuerunt folidam coloris Argentei. Conterebam, & 
poftquam eam mollem iterum reddidiflem, phialae in- 
ditam parvx calefaciebam, & obturata dein fubere 
phiala, ponebam in furno digeftionis ad calorem fem- 
per aequabilem 84 gradium ab 11 Februarii 1732. uf- 
que ad 10 Januarii 1735": Amalgama fuit molle, pi- 
ftillo butyri inftar cedens, nigrefcens illico, cum agi- 
taretur, uncias quatuor pendens. Eodem die in re- 
torta vitrea munda igni arenas exponebam, & tandem 
igni fuppreffionis adeo vehementi, ut per 4 horas arena 
tota candefieret, tranfiverunt in Excipulum Mercurii 
unciae duae cum 6 Drachmis & femiffi. Ruber, quem 
in Retortae fundo et collo inter diftillandum Mercu- 
rius formavit, pulvis, et quicquid vivi argenti pauxil- 
lum collo adaefit, quique nonnulli plumbi omnino 
puri globuli pulveris fpecie adfuerunt, grana^f^una 
pependerunt. Denique in fundo fuit folida plumbi 
Mafla unam, granis f dedu&is, unciam pendens, quae 
pondus fupplebant Globulorum iftorum parvulorum 
plumbi fub pulveris fpecie jamjam memoratorum* 

Z z 3 und<; 
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unde compertum eft, quod plumbum totum reman- 
ferit, & quod grana Mercurii 43 diffipata fuerint. 
Qui aliquam in his rebus fcientiam poffident, caufam 
hujus Diffipationis iii rationibus fupra memoratis fa- 
cile inventuri funt, prafertim cum reputaverint par- 
tem hujus Mercurir inter diftillandum fuperfieiei pet- 
ampli magni Excipuli adhaerere; alteramque par- 
tcm, nubecularum forma, Aquae, quam femper ne- 
cefle eft in Excipuluni infundere, fuperficiei fuper- 
natare. 

Hac operatione didici, Mercurium ex plumbo, per 
digeftionem Mercurii cum plumbo tres Annos conti- 
nuatam, & per diftillationem violentiffimam, nullum 
poffe extrahij neque Argentum vivum per hunc mo- 
dum fixari in plumbum : in diftillatione enim Mercurii, 
parva ejus quantitas femper mutata eft in rubrum pul- 
verem, qui fixus eft ad ignem hic applicatum ; pondus 
vero plumbi femper idem remanftt. 

V 

Eandem inftituebam Operationem cum Amalga- 
mate e 3 unciis Argenti vivi & unica uncia boni ftanni 
fa&oj eidem caloris gradui exponebam per idem tem- 
pus. Deinde eodem modo ex Retorta vitrea diftilla- 
bam ad eundem ignem ; En qualis fuit Eventus! Ex 
Excipulo uncias 2 cum Drachmis 4 Mercurii recepi $ 
in fundo Retortae fuk pulvis, cujus pars- akera fuk 
tenuis, & e pauxillo Mercurii fixati compofitaj altera 
fuit craffior, nigra^ compofita e minimis particulis, 
quales funt Stanne*. Imo collo Retorta: adhaefit adhuc 
paululum Mercurii : quod totum pependit Drachmas 
2 cum granis f . In fundo fuit mafla folida ftannea 
pendens unciam unam cum drachma unica & granis 
9 : fuk 45 granorum jafturaj cujus rationes jam red- 
didi. 

Pafer 
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Patet hac operatione Mercurium haud extrahi poflc 
ex Stanno 5 fed Drachmse 3 cum 14 granis, hoc eft, 
plus feptima Mercurii parte, cum Stanno uniebantur, 
& tam bene fixabantur, ut ab illo feparari non potu- 
erint continuato 4 horas igne, qui arenam candefaceret. 
" Non autem te lateat magnam efle correfponden- 
" tiam inter Saturnum & Lunam, quorum in medio 
" Sol conftitutus eft; ficuti inter Jovem & Mercu- 
" rium y in quorum medio Sol etiam confiftit :*' lege 
in Nov. Lumin. Chem. tra&at. ix. 

VI. 

Mercurii uncias 10, poffquam probe calefecerim, 
afftmdebam 2 unciis optimi in cochleari ferreo mundo v 
liquefa&i Stanni. Triturabam totum in Amalgama* 
uniforme, quod valde calidum & probe ficcum inde- 
bam lagenae vitreae mundaj & calidae, quam poftea bene 
obturabam ; capfula lignca includebam, quam caudici 
tundenti [pilae] molendin^fullbniaecontihud agitataiaf- 
figebam, cuiannexamotuma^o^o-Novembris 1732: 
ufquead $ m - Januarii 1735". noftu diuque paflaeft fere 
perpetuum. Auferebam tunc lagenam, quae integra 
fuit, in cujus fundo repertus eft Mercurius fluens; & 
poft quietem aliquorum dierum, in fuperna parte in- 
ventum eft amalgama duriufculum ; totum pependit 
omnino uncias 12. Diftillabam in Retorta vitrea lu- 
tata uncias 11. & 7 drachmas hujus amalgamatis, & 
hoc igne nudo finem verfus ufque au&o, dum retortam 
penitus candefaceret per 2 horas. Non exivit majorj 
quam quae immifla fuit, copia Mercurii, qui fluidif- 
fimus erat, & remanfit in fundo mafla ftannea vitro 
afiixa cum pauxilio materiei luteae, quas erat quafi fo- 
liata. Mafla haec fufibilis inftar ftanni erat ad ignem 
mediocrem; & tunc fuperficies aeri expofitapinge- 
batur diverfis coloribus. Mafla ftannea pependit uncir 
am unam cum 6 -| drachmis, & affuit adhuc parva mate- 

riei 
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riei luteae jam memorata? quantitas. Cettum eft itaque, 
quod, ope motus per tam longum tempus continuati 
Mercurius non poffit Stannum diffolvere eo mo- 
do, quo poffit extvahi Mercurius pcr diftillationern. 
fummo igne fa&am. 

S C H O L I U M. 

Res egregia, quam in hifce tribus Operationibus 
ultimis obfervavi, eft, quod Mercurius diftillando fepa- 
ratus a plumbo vel i ftanno effet quam liquidiffimus, 
Sc quod agitatus in poculo fi&ili vitreato albido mundo, 
fuperficiem poculi brevi temporis fpatio inquinaret, 
ibique relinqueret maculam nigram admodum adhse- 
rentem. Simulac maculam hanc charta pura & probe 
licca detergendo purgaveram, formata eft alia, & illico 
pluribus iteratis vicibus alix. Hoc me induxit, ut co- 
gitarem, id effe attribuendum parti (metalli pingui, 
quaj inter diftillandum tranfivit cum Mercurio, et ab 
ejus fuperficie, cui adha;fit, tunc feparata fuit. Ut de 
hoc faclo certiorem me redderem, Mercurium hunc 
fupra chartam albam puriffimam ficciffimamque ex- 
pandi, cui reliquit ille tramitem levem nigrum, qua- 
cunque pertranfivit 5 fuperficies alioquin hujus Mer- 
curii femper fuit te&a pellicula tenuiffima, qax pin- 
guedini fimilis videbatur. Ergo, quamvis per Mer- 
curii diftiliationes fxpe iteratas potuerint cum Mer* 
curio uniri aliorum Metallorum particulas quajdam, 
non inde fequetur, quod ullx particulje in Mercu- 
rium verfx fuerint. Idem Experimentum aggreffus 
fum, cum plumbo quod per idem tempus eodem motu 
agitatum fuit : quando autem volui a pila molendinae 
amovere, per infortunium frafta eft lagenaj & perdita 
materia, non potui ad finem perducere operationem. 

Experimenta haec naturae Argenti vivi afferre pof- 
iunt plus luminis. Plura alia inftitui de Mercurio & 

Me- 
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Metaffis, omnind ab hifce diverfa, qua; mihi labore 
multo majore conftiterunt j ea, cum otium fuerit, com- 
municaturus fum.. 
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